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3.   Chape.   —  Sous  la  chaussee,   enduit  lisse  de ciment,   puis   feutre asphalt^ de 7mm, puis 10CMn de sable; sous les evidements, chape en ciment. La voute n'a pas e"te traverse'e par 1'eau.
Cintre — 3mm
4.   Cinire. —   Les bois travaillaient au plus a 30k; on placait une feuille de plomb aux abouts des pieces fatiguees.
Pas de platelage : chaque assise 6tait pose"e sur un couchis. Les bottes a sable, en fonte, a section carre"e de 25/25, e'taient relives dlectri-qucment a la chambre du gardien.
Le sable e" tait lave", s6che', et garanti de la pluie par une t6le.
5.   Fondations. — On  posa dans le be" ton 1/3 de grosses picrres, par assiscs normalcs a la courbe de pression.
Apres 1 jour a 1'air et 6 jours a 1'eau, le mortier a 1/3 devait register a une tension, par (HHL, dc 4k (ciment prompt)'1, 5k (ciment lent)4.
La maconnerie dc moellons ordinaires Iit6s, au-dessus du be"ton (fs), fut faite au mortier de ciment a 1/3 en bas, 1/1 en haut, par assises normales c\ la courbe de pression.
Quand on fut arrive" aux retombe'es de la voute, on s'arre"ta pour laisser durcir le be"ton.
6.    Execution de la voute. — On d6posa tons les voussoirs pres de leur place d6finitivc. Les pistons des boites a sable s'enfoncerent de 10mm.
Avant de poser une assise, on v6rifiait remplacement de son couchis.
On posa aux retombe'es 3 assises a sec5 : a 1'extrados, sur lattes de peuplier tendi'e de 1C1" d'e'paisseur et 40cm de long; a 1'intrados, sur des cordes de chanvrc entour6es de caoutchouc, de 16mm d'epaisseur, a 15cm de la douelle.
Le caoutchouc employe" se comprima trop : le joint se re"duisit a 1'intrados a 5mm, au lieu des 10ram pr6vus.
On posa les voussoirs A sec, assise par assise, en garnissant d'e" toupe les joints par lesquels le mortier aurait pu s'echapper. On mouillait les joints eton versait du mortier tres fluide qu'on fichait ensuite; puis, une heure apres, on enlevait 1'e1 toupe.
4.  — Slultgarler Cemenlfabrik — Blaubeuren.
5.  —  « conime au pont de Claix » (SJ   A1 rte (> 40m)5 — Tome III.ce, sur calcs, Ics joints vides furent rcmplis n\oo du rnoplior fit; ehaux el dc sable proprc en parties 6gnlos, rotcnu en cloucllc pur do lY'.tmipe,
